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(57)Abstract . • j 

PURPOSE: To obtain a high-strength resin-bonded magnet by a method wherein a coupling treatment is executed 

to a magnetic powder. 

CONSTITUTION: A coupling treatment is executed to a magnetic powder which is used as a raw material for a 
resin-bonded magnet; in addition, a thermoset resin as a coupling agent is added. Thereby, a raw-material powder 
is formed. By means of the coupling treatment, the resin is coupled to the magnetic powder in a chemical covalent 
bond manner. As a result the strength of the resin- bonded magnet can be increased as compared with magnets 
to which the coupling treatment has not been executed. 
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